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Description 

La presente invention a trait k une composition notamrnent cosmetique ou dermatologique, se pr6sentant sous 
forme d'une pate souple et pouvant §tre utilisee pour le soin et/ou le maquillage des tevres et/ou de la peau. L'invention 
5 concerne egalement un proc6d§ de preparation de cette composition. 

EP-A-0 605 284 decrit une composition solide ou pateuse de maquillage contenant une phase grasse et une phase 
pulverulente et un procede pour obtenir.une telle composition par passage dans un melangeur extrudeur. 

Les compositions cosmetiques pouvant etre appliquees sur la peau ou les levres comme produit de maquillage ou 
de soin, telles que les bases pour levres ou les rouges a levres par exemple, peuvent se presenter, de manure connue 
io sous la forme d'un stick solide. par exemple un baton de rouge a tevres, ou sous la forme de p3te souple, applicable & 
I'aide d'un pinceau, par exemple. 

Les compositions sous forme de stick comprennent generalement des cires en quantity importante, ainsi que des hui- 
les, des pigments et/ou charges et, §ventuellement, des additifs. Les compositions sous forme de pate souple ne con- 
tiennent generalement pas, ou peu, de cires, ce qui permet de les prelever et de les appliquer aisement, etant donne 
is qu'une quantite importante des cires conduirait a une composition de viscosite £levee, done difficilement applicable. 
Toutefois, les cires permettent d'apporter certaines proprietes interessantes aux compositions les comprenant, en par- 
ticulier des qualites d'onctuosite de la composition et des qualites de tenue et d'epaisseur du film depose. Ainsi, il serait 
souhaitable de disposer de compositions sous forme de pate souple pouvant comprendre des quantites importantes 
de cires. 

to D'autre part, il serait interessant d'accentuer certaines des qualites cosmetiques des compositions sous forme de pate 
souple; en particulier, on souhaiterait encore ameliorer leur douceur lors de leur application sur les levres ou la peau, 
tout en apportant une certaine hydratation et un certain soin au support. 

Ainsi, on souhaiterait pouvoir incorporer dans des compositions sous forme de pate souple, des ingredients hydratants 
ou de soin, tels que par exemple des alcools polyhydriques, ou des actrfs notamrnent en dispersion ou en solution dans 
25 une phase aqueuse. Or, on a constate que les alcools polyhydriques, et notamrnent la glycerine, tout comme les pha- 
ses aqueuses gelifiees, sorrt incompatibles avec les corps gras d'une maniere generale; en effet, on a egalement cons- 
tate qu'une composition comprenant des corps gras et de la glycerine ne se presente pas sous la forme d'une seule 
phase homogene, mais sous la forme de deux phases separees. ce qui implique des probtemes de conservation au 
cours du temps. 

30 Une des solutions pour pallier cet inconvenient est d'incorporer dans ta composition, notamrnent lorsqu'elle se pre- 

sente sous forme de stick, un tensioactif, qui permet de maintenir la composition sous forme d'une seule phase homo- 
gene. Toutefois, la composition obtenue peut presenter un certain caractere irritant. II est Egalement possible de choisir 
les corps gras en fonction de I'alcool polyhydrique, sachant que certains corps gras particuliers sont compatibles avec 
certains alcools polyhydriques. rlsoprSne-glycol par exemple; toutefois. ceci implique une grande limitation au niveau 
35 des formulations envisageables. 

La presente invention a pour but de pallier ces inconvenients, et propose une composition sous forme de pate sou- 
ple qui est particulterement homogene, bien qu'elle comprenne d'une part des composarrts lipophiles tels que des 
corps gras et d'autre part des composants hydrophiles tels que des alcools polyhydriques et/ou une phase aqueuse. 
Un objet de la presente invention est done une composition extrudee sous forme d'une pate souple, telle que d6fi- 
40 nie dans la revendication 1 . 

Un autre objet de l'invention est un procede de preparation de ladite composition dans lequel on effectue au moins 
une partie du procede a I'aide d'un melangeur-extrudeur avec malaxage pendant au moins une partie du refroidisse- 
ment jusqu'a la temperature ambiante. 

Ainsi, d'une maniere generale, le procede selon l'invention permet d'obtenir une composition homogene a partir de 
45 deux phases incompatibles entre elles, Tune de ces phases etant lipophile et I'autre etant hydrophile. 

Un avantage de l'invention est qu'elle permet la preparation de compositions homog^nes de formulations variees, sans 
etre tenu par la presence d'un certain type de corps gras par exemple. 

D'autre part, la composition obtenue peut etre stable et homogene bien qu'elle ne contienne pas de tensioactif. 

La composition selon la presente invention est done une pate souple, dont on peut mesurer la viscosite, par oppo- 
se sition a la structure solide d'un baton, ou stick 

dont on ne peut pas mesurer la viscosite. Ladite viscosite dynamique k 25°C est generalement comprise entre 3 et 35 
Pa.s, mesuree avec un viscosimetre rotatif CONTRAVES TV equipe d'un mobile "MS-r4" k la frequence de 60 Hz. 

La composition selon ('invention comprend done au moins un composant lipophile. qui peut etre choisi. par exem- 
ple, parmi les constituants usuels d'une phase grasse tels que des cires. des huiles, des gommes et/ou des corps gras 
55 pateux, hydrocarbones et/ou silicones, eventuellement volatils, seuls ou en melange. Parmi les cires envisageables. 
seules ou en melange, on peut citer les cires minerales telles que les cires microcristallines, la paraffine, le petrolatum, 
la vaseline, I'ozokerite, la cire de montan; ies cires animales telles que la cire d'abeilles, la lanoline et ses derives; les 
cires vegetales telles que les cires de Candellila. d'Ourrury. de Carnauba, du Japon. le beurre de cacao, les cires de 
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fibres de lieges ou de canne a suae; Ies huiles hydrogenes. Ies esters gras et Ies glycerides concrets a 25°C; Ies cires 
synthetiques, telles que Ies cires de polyethylene et Ies cires obtenues par synthese de Fischer-Tropsch; Ies cires de 
silicone; leurs melanges. . 

Parmi Ies huiles envisageables. on peut citer. seules ou en melange. Ies huiles minerales telles que I huile de paraff me 
s ou de vaseline- Ies huiles animales telles que le perhydrosqualene ou rhuile d'arara; Ies huiles vegetales telles que 
l-huile d'amande douce, de calophyllum. de palme. de ricin. d'avocat. de jojoba, d'olive ou de germes de cereales; Ies 
huiles de silicone telles que le dimethylpolysiloxane; des esters d'acide lanolique. d'acide oleique. decide laurique. 
d'acide stearique ou d'acide myristique par exemple; des alcools tels que I'alcool oleique. I'alcool linoleique ou linoleni- 
que I'alcool isostearique ou I'octyl dodecanol; des acetylglycerides, des octanoates. decanoates ou ricinoleates d'alco- 
, 0 ols ou de polyalcools; Ies huiles volatiles. telles que la cyclotetradimethylsiloxane. la cyclopentadimethylsiloxane. la 
cyclohexadimethylsiloxane et le methylhexyldimethylsiloxane. ou Ies isoparaffines. 

La composition peut comprendre 65-99% en poids de composant lipophile. qui peut etre constitue de 8-40 /„ en poids 
de cires et 60-92% en poids d'huiles. 

Grace au precede utilise pour preparer la presente composition, il est possible d'ajouter une quantrte importante de 
IS cires dans la composition, par exemple de I'ordre de 1 5-25% en poids. sans entraTner de probleme d'homogeneite ou 

de formation de grains. Ainsi. la composition obtenue ayant une teneur eh cires elevee. superieur a 10% en poids. est 

susceptible de former un film de bonne tenue. 

La composition selon I invention comprend egalement au moins un composant hydrophile. qui peut etre un alcool 

polyhydrique et/ou qui peut se presenter sous la forme dune phase aqueuse gelifiee. 
20 L'alcool polyhydrique peut etre un compose ayant 2-8 atomes de carbone et 2-6 fonctions hydroxyles, tel que I'ethylene 

glycol I'isoprene-glycol. le glycerol, le propane-1.2 diol. la diglycerine. I'erythritol, I'arabitol. radonitol. le sorbitol et le. 

dulcitol L'alcool polyhydrique peut egalement etre un polyether alcool de poids moleculaire moyen de 150-600. tel que 

le polyethylene glycol 300 et la polyglycerine 500. On peut aussi employer un melange d'alcools polyhydnques. 

La phase aqueuse gelifiee peut etre gelifiee par la presence de tout agent gelifiant connu de I'homme du metier. 
25 On peut notamment citer comme agent gelifiant: 

Ies extraits d'algues tels que I'agar-agar. Ies carraghenanes et Ies alginates, 
Ies extraits de graines tels que Ies extraits de caroube ou de guar. 
Ies extraits de fruits, notamment la pectine, 

Ies exsudats de plantes. tels que la gomme arabique. I'adragante. la gomme de karaya et la gomme de ghatty. 
Ies derives cellulosiques. tels que la carboxymethylcellulose. 
Ies gelifiant d'origine animate tels que la gelatine ou Ies caseinates. 
Ies exsudats de micro-organismes tels que la gomme xanthane. 

Ies gelrfiants synthetiques tels que Ies derives de polymere acrylique (Carbomer. Carbopol. Pemulen) ou Ies den- 
35 ves du silicium (Lapointe. Lapomer ou Veegum). 

L'agent gelifiant peut etre present dans la phase aqueuse a raison de 0.2-10% en poids par rapport a la phase 

Leco^osant hydrophile peut presenter une viscosite de 1 a 250 poises, de preference 30 a 250 poises. Le composant 
lipophile quant a lui. peut presenter une viscosite superieure ou inferieure a celle du composant hydrophile 
La composition peut comprendre 1-35% en poids de composant hydrophile. de preference 3-15% en poids. ledrt com- 
posant hydrophile pouvant egalement se presenter sous la forme d'un melange de phase aqueuse gelrf.ee et d alcool 

POly u d composition peut egalement comprendre tout constituant usuellement utilise dans le domaine d'application 
envisage, et notamment des antioxydants. des parfums. des huiles essentielles, des conservateurs. des achfs cosme- 
tiques des hydratants. des vitamines. des acides gras essentiels. des sphingolipides. des f iltres solaires. des tens.oac- 
tifs des colorants, des pigments, des nacres, des charges, des polymeres. Selon la nature de ces constants 
additionnels, on Ies ajoutera au composant lipophile ou au composant hydrophile lors de la preparation de la composi- 
tion Bien entendu I'homme du metier veillera a choisir ces eventuels constituants complementaires a.ns. que leur 
quantite. de maniere telle que Ies proprietes avantageuses de la composition selon ('invention ne so.ent pas. ou subs- 
tantiellement pas. alterees par I'adjonction envisagee. onMrti 
La composition selon l invention peut se presenter sous la forme d un produit de maquillage de la peau. en part.- 
culier sous la forme d'un fond de teint. d'un fard a joues ou a paupieres. d'un mascara ou d'un eye liner d un rouge a 
levres ou d une base pour levres. ou encore sous la forme d un produit de soin de la peau. ou d un produit solaire ou 
auto-bronzant. voire sous la forme d un produit capillaire. 

La composition selon ('invention permet lobtention d'un film s'etalant facilement et uniformement. avec une certame 
douceur. Le film obtenu presente une texture legere et reste confortable a porter tout au long de la journee. II possede 
egalement une bonne tenue. La composition obtenue presente egalement de bonnes propnetes emollientes par appl.- 
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^^orl^Son selon Hnvention peut etre preparee de manure avantageuse a I'aide d'un l ^^^^ m . 
On peut parexemple. preparer un premelange comprenant au moins une parte des drfferents const, d e la com 

a^t Te^ayamune .empire de fusion e.evee. chauffer <* P*"*"^^ 
fond puis ajouter le reste des constants, en une ou plusieurs fois. et malaxer le melange obtenu dans un melangeur 
extrudeur. pendant au moins une parte de son refroidissement jusqu'a temperature arrto.ante_ 
Sn oeut eoalement introduire la totalite des constituants en tete du melangeur-extrudeur. a f rod ou a chaud. pus even 
?^el«X™L la temperature dudit melange afin dobtenir un melange homogen* t«rf en malaxant et cont- 
nuer le manage pendant au moins une partie du refroidissement jusqu'a temperature amb.ante. 
On a enTffet constate que ce procede permet d'obtenir une composition se presentant sous forme de pate souple et 
homoaene bien quelle contienne un composant hydrophile et un composant lipophile. 

OnTeut efiectuer l etape de chauffage selon toute technique connue. et notamment directement dans extrudeur. 
Les d^erents Sapes Su procede peuvent etre rea.isees dans un ou plusieurs extrudeurs disposes a la surte .es uns 
desautres et de preference dans un extrudeur bivis unique. 

On a en effet constate que la composition obtenue apres extrusion presente une douceur part.cul.ere. et procure une 
certaine sensation de glissant lorsqu'elle est appliquee sur la peau. tout en evitant Inspect et la sensat.on de gras hu.- 

LelTconditions dans lesquelles ("extrusion peut etre effectuee sont decrites dans la demande de brevet FR94-00756. 
L'invention est illustree plus en detail dans les exemples suivants. 

Exemple 1 



On prepare un rouge a levres sous forme de pate souple. ayant la composition suivante: 



25 



30 



35 



. huile de jojoba 


15g 


. huile de ricin 


10g 


. lanoline 


10g 


. cire d'abeilles 


10g 


. cire de polyethylene 


15g 


. polybutene 


5g 


. polyglycerine 


20 g 


. pigments et charges 


15g 



45 



On introduit separement les phases hydrophile et lipophile dans un extrudeur bivis. a une temperature d'environ 
85-95°C en entree et de 30°C en sortie. La vitesse des vis est fixee a environ 400 tours/minute. 
On obtient en sortie une pate souple de viscosity egale a 13 Pa.s. se presentant sous forme d'une seule phase stable 
et homogene et pouvant etre prelevee a I'aide d'un pinceau pour son application. Cette composition permet I'obtention 
d'un film homogene et s'etalant facilement et presentant beaucoup de douceur. Le film obtenu presente egalement une 
texture legere et est corrfortable a porter tout au long de la journee. 



50 



Exemple 2 

On prepare un rouge a levres sous forme de pate souple, ayant la composition suivante: 



55 



huile de jojoba 
huile de vaseline 
lanoline 

cire de Candelilla 
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(suite) 



cire de polyethylene 

isopr^ne-glycbl 

pigments 

charges (talc et poudre de Nylon) 



I0g 

19 
12g 
I0g 



On prepare la composition selon I'exemple 1. On obtient une composition homogene, pr£sentant de bonnes pro- 
10 prices cosm6tiques. 

Exemple 3 

On prepare, selon I'exempie 1 , une base traitante pour les levres, sous forme de p3te souple, ayant la composition 
is suivante: 





. huile de vaseline 


22 g 


20 


. lanolate d'isopropyle 


20 g 




. lanoline 


20 g 




. cire microcristalline 


I5g 


25 


. cire de Carnauba 


10g 




. glycerine 


10g 




. acetate de tocopherol 


2g 




. octylm£thoxycinnamate 


1 g 



La composition se pr6sente sous forme d'une seule phase homogene et possede de bonnes proprietes cosmeti- 
ques, une certaine douceur a Implication et de bonne proprietes hydratantes. 

35 Example 4 

On prepare selon I'exempie 1 , une composition comprenant : 
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huile de vaseline 
lanolate d'isopropyle 
lanoline 

cire microcristalline 
cire de Carnauba 

. phase aqueuse g&rftee (0,1 g de Carbopol + 9,9 g d'eau) 
, acetate de tocopherol 

, octylmethoxycinnamate 



22 g 
20 g 
20 g 
15g 
10g 
lOg 
2g 
1 9 



On obtient une composition se presentant sous forme d'une seule phase stable et homogene. Elle permet I'obten- 
55 tion d'un film homogene et s'etalant facilement 
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Exemole 5 

On prepare selon I'exemple 1. une composition comprenant : 



w 



15 



huile de vaseline 
lanolate d'isopropyle 
lanoline 

cire microcristalline 

cire de Carnauba 
. acetate de tocopherol 
. octylmethoxycinnamate 

. phase aqueuse gelifiee (1.25g carboxymethylcellulose + 23,75g eau) 



I7g 
15g 
15g 
15g 
10g 
2g 
19 
25 g 



pc On obtient une composition se presentant sous forme d'une seule phase stable et homogene, ayant de bonnes 
propriety cosmetiques. 

Fypmple 6: exem ple comparatif 
25 On prepare un rouge a levre sous forme de pate souple classique ayant la composition suivante : 





. huile de vaseline 


62 g 


30 


. lanolinate d'isopropyle 


10g 




. lanoline 


10g 




. cire microcristalline 


2g 


35 


. glycerine 


5g 




. pigments 


5g 
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On melange les different* ingredients a 100'C a I'aide tfun agitateur de type Moritz. On obtient un melange hete- 
rogene presentant deux phases. II n est pas possible, avec ce precede d obtenir une dispersion homogene. S. I on aug- 
mente le taux de cire. par exemple a 8%. il n^est pas non plus possible d'obtenir un melange homogene. 

Revendications 

1 Composition extrudee. comprenant un composant lipophile et un composant hydrophile, caracterisee en ce quelle 
se presente sous forme de pate souple et d'une seule phase homogene. et est obtenue par un precede comportant 
une etape de malaxage pendant au moins une partie du refroidissement jusqu'a la temperature amb.ante. 

2. Composition selon la revendication 1 . dans laquelle le composant hydrophile est choisi parmi les alcools polyhydri- 
ques, les phases aqueuses gelifiees. ou leurs melanges. 

3 Composition selon la revendication 2, dans laquelle Calcool polyhydrique est choisi parmi les composes ayant 2-8 
atomes de carbone et 2-6 fonctions hydroxyles. tel que I'ethylene glycol. I'isoprene-g'.ycc!, le glycerol, le propane- 
1 2 diol la diglycerine. Terythritol. I'arabitol. 1'adonitol. le sorbitol et le dulcitol. et/ou parmi les polyethers alcool de 
poids moleculaire moyen de 1 50-600, tel que le polyethylene glycol 300 et la polyglycerine 500; ou leurs melanges. 

4. Composition selon la revendication 2. dans laquelle la phase aqueuse est gelifiee a I'aide d un agent gelif iant choisi 
parmi : 
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les extraits d'aigues tels que I'agar-agar. les carraghenanes et les alginates, 
les extraits de graines tels que les extraits de caroube ou de guar, 
les extraits de fruits, notamment la pectine, 

les exsudats de plantes. tels que la gomme arabique. I'adragante. la gomme de karaya et la gomme de ghatty. 
les derives ceilulosiques. tels que la carboxymethylcellulose, 
les gelifiant d'origine animale tels que la gelatine ou les casemates, 
les exsudats de micro-organismes tels que la gomme xanthane. 

les gelifiants synthetiques tels que les derives de polymere acrylique ou les denves du s.hcum. et 
leurs melanges. 

° 5. Composition selon la revendication 4 dans laquelle I'agent gelifiant est present dans la phase aqueuse a raison de 
0.2-10% en poids. 

6 Composition selon I'une des revendications precedentes. dans laquelle le composant hydrophile presente une vis- 
, s ' cosite de 0. 1 a 25 Pa.s (1 a 250 poises), de preference 3.0 a 25 Pa.s (30 a 250 poises). 

7. Composition selon Tune des revendications precedentes. dans laquelle le composant lipophile est choisi , parmi les 
ci°es les huiles. les gommes et/ou les corps gras pateux. hydrocarbones et/ou s-hcones. eventuellement volat.ls. 
seuls ou en melange. 

8. Composition selon Tune des revendications precedentes. comprenant 1 -35% en poids de composant hydrophile. 
de preference 3-15% en poids. 

9 Composition selon I'une des revendications precedentes. comprenant 65-99% en poids de composant lipophile. 
25 ' qui peut etre constitue de 8-40% en poids de tires et 60-92% en poids d'hu.les. 

10 Composition selon Tune des revendications precedentes. dans laquelle le composant lipophile comprend au moins 
10% en poids par rapport a la composition, de preference 15-25% en po.ds de ares. 

30 11 Composition selon I'une des revendications precedentes. ayant une viscosite dynamique a 25«C comprise entre 3 
S avec un viscosimetre rotatif CONTRAVES TV equipe d un mobile "MS-r4- a la frequence de 

60 Hz. 

12. Composition selon Tune des revendications precedentes. ne comprenant pas de tensioactrf. 

35 1 3 Composition selon I'une des revendications precedentes. se presentant sous la forme d'un produit de maquillage 
S^etrJ qu un fond de teint. un fard a joues ou a paupieres. un mascara, un eye hner. un rouge a levres ou 
une bast po^es ou sous la forme d'un produit de soin de .a peau. ou d un produit sola.re ou auto-bronzant. 
ou d'un produit capillaire. 

40 14 Precede de preparation d'une composition selon I'une des revendications 1 a 1 3. dans lequel on effectue au moins 
un^rtie du pr P i£r a I'aide d'unme.angeur-extrudeur et on ma.axe le melange des diff 6 rents constants de la 
composition pendant au moins une partie de son refroidissement jusqu'a la temperature amb.ante. 

45 15 Procede selon la revendication 14. dans lequel on prepare un premelange comprenant au moins une partie > des 
d^rents constrtuants de la composition, dont ceux ayant une temperature de fusion elevee. on chauffe ce ^prem6- 
Z^i^mSLlure a laqueHe i. fond, puis on ajoute le reste des constituants. en une ou P lus.eurs fo-s , eU on 
Se rmSgetbtenu dans un m^langeur-extrudeur. pendant au moins une parfe de son re.rod.ssement 
jusqu^ temperature ambiante. 

16 Precede selon la revendication 1 4. dans lequel on introduit la totalite des constituants en tSte du melangeur-extru- 
d 2? to" £S f 3*. ^nUn-nSl on augmente ,a temperature dudit melange af in d" *^ m ^»; 
homogene. tout en malaxant et on continue le malaxage pendant au moins une parfe du refro.d.ssement ,usqu a 
temperature ambiante. 

1 7. Procede selon I'une des revendications 1 4 a 1 6. dans lequel l etape de chauffage est effectuee dans un melangeur- 
extrudeur. 
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18 Precede selon I'une des revendications 14 a 17. dans lequel les differentes stapes du precede sont realises dans 
un ou plusieurs melangeurs-extrudeurs disposes a la suite les uns des autres. 

1 9. Precede selon rune des revendications 1 4 a 1 8. dans lequel les differentes etapes du precede sont realisees dans 
un melangeur-extrudeur bivis unique. 



Claims 
1 



-xtruded composition comprising a lipophilic component and a hydrophilic component, characterized in that it is in 
££m- of a smooth paste and of a single homogeneous phase, and is obtained by a process .ndudmg a blend.ng 
step during at least part of the period of cooling to room temperature. 

Composition according to Claim 1. in which the hydrophilic component is chosen from polyhydric alcohols and 

gelled aqueous phases, or mixtures thereof. 

. v linn trt r , aim o in which the Dolyhydric alcohol is chosen from compounds having 2-8 carbon 

SSTSS 6 C CZ^ZiZTasXLl^ycol isoprene-glycol. glycerol. 1 ,2-propanediol, diglycerol 
arabiS adonitol. sorbitol and dulcitol. and/or from po.yether alcohols with an average molecular we-ght 
of 150-600. such as polyethylene glycol 300 and polyglycerol 500; or mixtures thereof. 

Composition according to Claim 2. in which the aqueous phase is gelled using a gelling agent chosen from: 

alga extracts such as agar-agar, carrageenans and alginates, 
seed extracts such as extracts of carob or of guar. 

fruit extracts, in particular pectin. ,4 „. , m 

plant exudates, such as gum arabic. gum tragacanth. karaya gum and ghatt. gum. 
cellulose derivatives such as carboxymethyl cellulose, 
gelling agents of animal origin such as gelatin or caseinates. 
exudates of microorganisms such as xanthan gum. 

synthetic gelling agents such as acrylic polymer derivatives or s.l.con denvatives. and 
mixtures thereof. 

5. Composition according to Claim 4. in which the gelling agent is present in the aqueous phase in a proportion of 0.2- 
10% by weight 

6 Composition according to one of the preceding claims, in which the hydrophilic component has a viscosity of from 
0.1 to 25 Pa.s (1 to 250 poises), preferably 3.0 to 25 Pa.s (30 to 250 poses). 

7 Comnosition according to one of the preceding claims, in which the lipophilic component is chosen from waxes, 
S^^5S^«S^ wh!ch are pasty, hydrocarbon-containing and/or si.icone-conta.nmg. and poss,- 
bly volatile, alone or as a mixture. 

8. Composition according to one of the preceding, claims, comprising 1 -35 % by weight of hydrophilic component, 

preferably 3-1 5 % by weight. 

9. competition according to one of the preceding claims, comprising 65-99 % by weight of lipophilic component, 
which may consist of 8-40 % by weight of waxes and 60-92 % by we.ght of oils. 

10 Condition according to one of the preceding claims, in which the lipophilic component comprises at least 10 % 
' by weight relative to the composition, preferably 1 5-25 % by weight, of waxes. 

1 1 Composition according to one of the preceding claims, having a dynamic viscosity at 25°C of between 3 i and 35 Pa 
' rISSiS wTa Contraves TV rotary viscometer equipped with an »MS-r4" rotor at a fluency of 60 Hz. 

12. Composition according to one of the preceding claims, which comprises no surfactant. 

13. Compose according to on. of the preceding claims in the form of a ^p pr^ for ^ 
foundation, a blusher, an eyeshadow, a mascara, an eyel.ner. a l.pst.ck or a base for the hps, or .n the form ot a 
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product for the skin or an antisun or self-tanning product, or in the form of a hair product. 

14. Process for the preparation of a composition according to one of Claims 1 to 13, in which at least part of the proc- 
ess is carried out using a mixer-extruder, and the mixture of the various constituents of the composition are blended 
during at least part of its period of cooling to room temperature. 

15. Process according to Claim 14, in which a premix is prepared comprising at least some of the various constituents 
' of the composition, including those having a high melting point, this premix is heated to a temperature at which it 

melts, and then the rest of the constituents are added, in one or more portions, and the mixture obtained is blended 
in a mixer-extruder, during at least part of its period of cooling to room temperature. 

16. Process according to Claim 14, in which all of the constituents are introduced into the top of the mixer-extruder, 
under hot or cold conditions, then optionally the temperature of the said mixture is increased so as to obtain a 
homogeneous mixture, while at the same time blending, and the blending is continued for at least part of the period 
of cooling to room temperature. 

17. Process according to one of Claims 14 to 16, in which the heating step is carried out in a mixer-extruder. 

18. Process according to one of Claims 14 to 17, in which the various steps of the process are performed in one or 
more mixer-extruders arranged one after the other. 

19. Process according to one of Claims 14 to 18, in which the various steps of the process are performed in a single 
twin-screw mixer-extruder. 

Patentanspruche 

1. Extrudierte Zusammensetzung, die eine lipophile Komponente und eine hydrophile Komponente enth&lt. dadurch 
gekennzeichnet, daB sie in Form einer weichen Paste und als einzige homogene Phase vorliegt und daB sie durch 
ein Verfahren hergestellt wird, das einen Knetschritt wShrend mindestens eines Teils der zum Abkuhlen auf Umge- 
bungstemperatur erforderlichen Zeit umfaBt 

2. Zusammensetzung nach Anspruch 1. worin die hydrophile Komponente unter den mehrwertigen Alkoholen, den 
gelierten, wasserigen Phasen oder deren Gemischen ausgewahlt ist. 

3 Zusammensetzung nach Anspruch 2, worin der mehrwertige Alkohol unter den Verbindungen mit 2 bis 8 Kohlen- 
stoffatomen und 2 bis 6 Hydroxygruppen, wie Ethylenglykol. Isoprenglykol, Glycerin, 1 ,2-Propandiol. Diglycerm, 
Erythrit, Arabit. Adonit. Sorbit und Dulcit, und/oder den Polyetheralkoholen mit einem mittleren Molekulgewicht von 
150 bis 600, wie Polyethylenglykol 300 und Polyglycerin 500. oder den Gemischen dieser Verbindungen ausge- 
wShrtist. 

4. Zusammensetzung nach Anspruch 2, worin die wSsserige Phase mit einem Gelbildner geliert ist. der ausgewShlt 
ist unter: 

Algenextrakten, wie Agar-Agar, Carrageenanen und Alginaten, 
Samenextrakten, wie Johannisbrotkernextrakten oder Guarextrakten, 
Fruchtextrakten, insbesondere Pectin, 

Pflanzenexsudaten, wie Gummi arabicum. Tragant, Karaya-Gummi und Ghatti gummi, 
Cellulosederivaten, wie Carboxymethylcellulose. 
Gelbildnern tierischer Herkunft, wie Gelatine oder Caseinaten, 
Exsudaten von Mikroorganismen, wie Xanthangummi, 
- synthetischen Gelbildnern. wie den Derivaten von Acrylpolymeren oder Siliciumderivaten und 
den Gemischen dieser Verbindungen. 

5. Zusammensetzung nach Anspruch 4, worin der Gelbildner in der wasserigen Phase in einem Mengenanteil von 
0,2 bis 10 Gew.-% vorliegt. 



6. 



Zusammensetzung nach einem der vorhergehenden Anspruche, worin die hydrophile Komponente eine 
von 0.1 bis 25 Pa • s (1 bis 250 Poise), vorzugsweise von 3.0 bis 25 Pa • s (30 bis 250 Poise), aufweist. 
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7. Zusammensetzung nach einem der vorhergehenden Anspruche, worin die lipophile Komponente unter Wachsen, 
Olen, Gummen und/oder pastOsen Fettsubstanzen, die kohlenwasserstoffhaltig und/<xler siliconhaltig und gegebe- 
nenfalls f luchtig sind und allein Oder im Gemisch verwendet werden, ausgewahlt ist. 

5 8. Zusammensetzung nach einem der vorhergehenden Anspruche. die 1 bis 35 Gew.-%, vorzugsweise 3 bis 1 5 Gew.- 
%, hydrophile Komponente enthait. 

9. Zusammensetzung nach einem der vorhergehenden Anspruche, die 65 bis 99 Gew.-% lipophile Komponente, wel- 
che zu 8 bis 40 Gew.-% aus Wachsen und zu 60 bis 92 Gew.-% aus Olen bestehen kann, enthait 

10 

10. Zusammensetzung nach einem der vorhergehenden Anspruche, worin die lipophile Komponente mindestens 10 
Gew.-% Wachse. bezogen auf die Zusammensetzung, und vorzugsweise 15 bis 25 Gew.-% Wachse enthait. 

11. Zusammensetzung nach einem der vorhergehenden Anspruche, die eine dynamische Viskositat bei 25 °C im 
15 Bereich von 3 bis 35 Pa * s aufweist, die mit einem Rotationsviskosimeter CONTRAVES TV, das mit einem beweg- 

lichen KGrper 'MS-r4' ausgestattet ist, bei einer Frequenz von 60 Hz bestimmt wurde. 

12. Zusammensetzung nach einem der vorhergehenden Anspruche, die keinen grenzfiachenaktiven Stoff enthait. 

p.o 1 3. Zusammensetzung nach einem der vorhergehenden Anspruche, die in Form eines Schminkproduktes fur die Haut, 
wie einem Make-up, einem Wangenrouge Oder einem Udschatten, einer Mascara, einem Eyeliner, einem Lippen- 
stift oder einer Grundmasse fur die Lippen, Oder in Form eines Pf legeproduktes fur die Haut, eines Sonnenschutz- 
produktes, eines Selbstbrauners oder eines Produktes zur Haarpflege vorliegt. 

25 14. Verfahren zur Herstellung einer Zusammensetzung nach einem der Anspruche 1 bis 13, worin mindestens ein Teil 
des Verfahrens mit einem Mischer-Extruder durchgefuhrt wird und worin das Gemisch der verschiedenen Bestand- 
teile der Zusammensetzung wahrend mindestens eines Teil der zum Abkuhlen auf Umgebungstemperatur erfor- 
derlichen Zeit geknetet wild. 

so 15. Verfahren nach Anspruch 14, worin ein Vorgemisch hergestellt wird, das mindestens einen Teil der verschiedenen 
Bestandteile der Zusammensetzung, darunter die Bestandteile mit einer hohen Schmelztemperatur, urrrfaBt, wor- 
aufhin dieses Vorgemisch auf eine Temperatur erwarmt wird, bei der es schmilzt, dann die restlichen Bestandteile 
auf einma! oder auf mehrere Male zugegeben werden und das erhaltene Gemisch in einem Mischer-Extruder wah- 
rend mindestens eines Teils der zum Abkuhlen auf Umgebungstemperatur erforder lichen Zeit geknetet wird. 

35 

16. Verfahren nach Anspruch 14, worin samtliche Bestandteile in der Kalte oder in der Warme am Kbpf des Mischer- 
Extruders eingebracht werden, woraufhin unter Kneten gegebenenfalls die Temperatur dieses Gemisches erhdht 
wird, um ein homogenes Gemisch zu erhalten, wobei das Kneten wahrend mindestens eines Teils der zum AbkGh- 
len auf Umgebungstemperatur erforderlichen Zeit fortgesetzt wird. 

40 

1 7. Verfahren nach einem der Anspruche 1 4 bis 16, worin der Schritt des Erwarmens in einem Mischer-Extruder durch- 
gefuhrt wird. 

18. Verfahren nach einem der Anspruche 14 bis 17, worin die verschiedenen Schritte des Verfahrens in einem oder 
45 mehreren Mischer-Extrudern, die hintereinander angeordnet sind, durchgefuhrt wird. 

1 9. Verfahren nach einem der Anspruche 1 4 bis 1 8, worin die verschiedenen Schritte des Verfahrens in einem einzigen 
Mischer-Extruder mil Doppelschnecke durchgefuhrt werden. 

50 



55 



10 



